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'.PtXfoM do rdalisatioh da surface en bdton en vue d'en ameliorer Taspect. 



@ On impnme un relief bu b^on. par un coffrage epproprtd, 
cNi iih fOtteu marquaur 10 dens le cas d'una surface horizon- 
• ike, pour donner au b6ton le relief d'un apparelL par exemple 
: de .bnqu(9, flneuK^ 

'dii ootore. par exemple mi rouleau* le relief, en laissant aux 
" ' .fonds to creux la couleur naturelle du b6ton qui Imite le 
* ifKVtiar des joinUL 

: '* t'effet obtenu est remarquable. llmita^n est saisissante. 
fa'-pobr.m'prix de ravient trds faibla 
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La prteente Invention a pour objet un procfi* ds rtollsallon de surface en Mton. en vue 
(fensmeilorerVaspecL 

II est eonnu dens ce but de conftrer un bas relief au bfitm pour rompre runlformltft das 
grandss surfaces untes. planes. On utilise pour ce faire toutes sortcs de coffrages prfcentant des 
reliefs de toutes sortes. ou des apparells du type p/Hndre marqueur. que I'on passe sur les 
surfaces horlzontales avant la orlse du bSton. quand le bSton a una vlscoslie suffisanle. pour 
conserver )usqu'd la prise les emprelntes du c/llndre marqueur (bouchards). On utilise 
notamment des coffrages en ceoutchouc. plastlQue ou analogue qui permettent un dtoffrage ais« 
avec toutes eortes de reliefs, y comprls ceux qui prisentent des angles vlfs. 

II est aussl connu de colorer le b6ton. de le badlgeonner en blanc. ou en tf autres couleurs. 
que le b6lon solt plat, ou quMl pr&ente des reliefs. 

On cherche souvent dans les ouvra^ en biton & rompre la monotonle en recouvrant 
cert8tt» parols ou cerUlns sols de brlques ou de carrelages. Ce sent des matfirlaux tr«mionnels. 
utilise depute l-anllqult*. el la presence de pans en brlques par example ou da carrelages 
judlcleusement rfipartls. produH un offet hermonleux. evitant rennul des surfaces unlformemenl 
grlses, ou mfime blanches. Mais c'est une adjonctton coOteusa. 

On a eu ndto de faire des parols en bfilon. avec un bas relief figurant un epparell de 
brlques. et de pelndre la parol en rouge. Mais, rimllatlon n'est pas bonne : Teffet dfelrfi n'est pas 
obtenu. LMrottetlon no trorope personne et. au contralre. produll un effel de mauvalse qualHA 
Celta tentative n'apaseudesuocte.etpasdesulte ;elle n'alalss6qu'unpr6jug4 dSfavorable ft ce 

genre d'Irnttatlons. 

L8 prfisente Invention a plus partlcullerement pour objet un prooWS de realisation d"une 
surface en bfiton imltant une construction apparelllte (Tun effet surprenant et trte riussl. 

Conformfaient A la prfcente Invention, un procW pour conf6rer 4 une surface d-un pan en 
b^ton I'aspect d-un pan da mur apparell W. en brlque. en cerrelage. en meull6re. ou slmllalr e. est 
remarquable. notamment en ce que : 

- on Imprlme au bMon un relief analogue 6 celul d-un epparell avec (tes reliefs 
correspondent aux formes des matfirlaux 6l6mentalres et des creux correspondanl aux Joints de 
morller. 

- on colore les feoes en relief correspondanl aux faoes extfirieures des materleux 
dl^entalres. en lalssanl au fond des creux le couleur naturelle du btton. 

Dans un mode de rftallsaUon avantageux du procMS selon I'lnventlon. on ulUlse pour 
former le relief un coffrage souple. notamment en caoutchouc. On peul alnsl rtollser des pans de 
mur donnant I'llluslon de la brlque. tf un oarrelage. tf un pan de mur en meullftre. avec des Joints 
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rectsngulalres ou non, riguliers ou queloonques. laissant dux crteleurs da largss possibtlltfe 
(TeKpressfon (ftmogfnatlon. Le moule en caoutchouc est rfe1ls6 sur un pan mottle hortzontal, 
reallsft. lul. m metfirieux nobles euthentiipies. tfu genre que Von ctorche h reprodulre. L'effet est 
(Tautent plus r&issi que Ton donne em relief une oouleur cholsle erbltrairement, et que le creux 
des Joints gards la couleur du ciment, qui est prficlsSment la oouleur du mxtier qui doit 
apparattremtre 1es6l&nentsd9 i'appareil. briques. pierres, meultdres. carrelages. mosaTques, 
eta.. 

O'autres carect&^tstiques de IMnvention apparattront au tours ds la dBScriptton qui va 
suivre, donnte t tttre d'exemple non llmitatif en regard das dessins ci-Joints. et qui fera blen 
oomprendre comment I' invention peut §tre rtel isfe. 

Sur lesdasslns: 

La figure ! une y!« en (xwpe pertlelle jf uns parol en bSton rtelisss selcn Is pra&B de 
la pr^te invention, suivant un plan vertical , perpendlculaire de la parol ; et 

La figure 2 est une vue en perspective reprfisentant )a preparation d'un sol salon le proc&i§ 
de la prfeente invention. 

La paroi 1 en b6ton. illustrte en coupe sur la figure I , pr6sente h tltre d'exemple des 
reliefs 2» suivant rappareil classlque des brfques. Les Joints 3 sent Igg^ement enfoncfe. formfe 
en creux. Pour avoir une imitation correcte, II est ntessaire que les angles 4 des briques solent 
nets, et non arrondis. Pour obtenir ce rfeultat, tout en permettant un d&moulage simple, on 
uUltSBra (to prdf^ence un coffrage en caoutchouc, par exemple du type connu sous le nom RECKLI 
(marque dfiposte). Pour obtenir ce coffrega, on rfoltsera tfabord, de prdfirence & rhorizontale, 
un pan de surface en brioues, des dimensions et de Vaspect, en relief, que Ton dfeire obtenir. On 
moulera alors ce pan avec un caoutchouc, ou une autre metf^ souple dquivalente, et Ton 
vulcaniserain situ.sl ntossalre. En proc6danta1nsi. on obtiendra une reproduction fIdSledu pan 
,dB brtques, c'est-A-dIre un relief parfattement conforme A ce que Von dfisire Imiter. Avec ce 
moule, ooiweneblement soutenu, on forme un coffrage vertical dans lequel on ooulera in situ un 
pan de mur. Dans le cas ou Von doit rteliser des grandes surfaces, ou des grandes hauteurs, pour 
dvller les dlfflcultfe des Juxtapositions de moules, on peut former des separations, reprodulsant 
des filfiments de charpente en b6ton, vertlcales et horizontales, ou des modenatures qui permettent 
les reprises de bfitonnage. On peut rfeliser ces surfaces plaoes IntermMlalres en fixant une 
planche. en contreplaqui ou une plaque mitalllque. sur le moule en caoutchouc. 6 Vemplacement 
orrespondant au bord du panneau h rteliser. 

Dans une itape ultfirleure du procMS. une fois que Von eura dSmouK (dficoffrft) on 
appll^Jera une oouleur epproprite sur la surface en relief des briques (1) existe diff^entes 



2397910 

3 

lelntes dB br Iquds. on chotstra dans ceUe palette). On peut utillser tout procbdk qui ne garntt pas 
le fmd 3 das creux. Le rouleau est un moyen simple dvldent pour appllouer la couleur 

Avantageusament. on utlllsera un colorant qui p^ndtre dans le b^ton. da fOQon h colorar le 
bfiton sur ura oerlalne ipalsseur. On Avitera alnsl qua des ra/ures ou blessures surperfteielles 
S (&i biton ne fossent apparaltra la couleur (rise sous-)aoenle du b6ton. 

Avanlagaussment, on utlllsera un colorant oonstttu6 par des pigments disperses dans un 
liquids \ris fluids, tel qjQ des hydrocarbures aromattques, qui pSnitrent bien dans le bdton. A 
titre d'example, on pourra utiliser la prodult vendu dans le commerce par la soc16t6 PIERI , sous 
la denomination PRELOR desttnd sp&^ialament h colorer le bdton. Ce prodult est appllqud en deux 

1 0 couches : una premi&re coucho colorants et pinitrante, et ensuite un prodult fixateur. Les 
hachuresreprdsenttessur la figure i indivjent la p6nMratlon da la telnte dans le b6ton. On volt 
que le colorant avanoe sur les parois letirales des creux des Joints/ ce qui occroTt I'effet 
d'tmitdtion u»s briques , tout en lalssant le 'one! du creux de la couleur uu buton. Les angles vifs ubs 
fausses briquos. avec un colorant p6n6lrant appropri6 , produisent un effet d'lmitatlon quasi- 

15 Indlscernabte. 

La figure 2 reprfeente la mise en oeuvre Ai procU§ selon une variante tf application dans 
lecasd'unesurfooe hori2ontale. Bien entendu. on peut utiliser aussl un ooffrage. en caoutchouc, 
plasttque ou autre. Mais on peut proc&te" simplement en passant un rouleau ou c/llndre 
marqueur lO(boucharde) muni da reliefs epproprltelongltudlnaux II el transversaux 12. 
20 On passera ce cytindre marqueur sur le b6ton encore mou pour permettre Vimpression. 

mats plus essez fluida pour ^Iter qu'l) se remette h plat ensuite. Aveo un tel Instrumenti le 
relief peut n'Stre pas aussl net qu'avec un coffrage soupla. 

On appllquara ensuite le colorant Dans le cas tfun sol, i) est important tfutiltser un 
colorant qui p6nMre dans le bSton en raison de Vusure du colorant par les pas des usagers. Le 
25 b6ton rfeistant bien 6 Vusure. lao^leur ne s'en Ira pas si elle a un peu pSn§lr6 le biton. 

On comprendra que oe procW permel aussl bien limitation de pierres, comme des 
meulidres, ou des gris roses ( on ne recherchera pas h reproduire des pierres h couleur non 
unlforme comme le grantt). On peut aussl reproduire des carrelages de formes rectangulaires ou 
- quelconques. da toutes formes imbrlqutes, permettant de crfer tout dessin original LMntdret du 
30 procM est de rteliser des Joints, plus ou molns largas, plus ou moins profonds, qui restent de la 
couleur quMlsdolvent avoir , calle du mortier tf assemblage des 616ments dapparet). 

On peut envisager das colorls multiples, si la couleur est poste h la brosse. Dependant, on 
peut prAvotr des reliefs dtealte permettant, lors du passage tfune dauxtdme couche. de n*endulre 
que certains reliefs. 
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Les plerres, eomme les brlque$. peuvenl prfcenler une surface rugueuse. ou en bas relief, 
la reproduction Menl falle par moulage sur un mod§le noble authentiqua ne pose aucun problima 
Le r^alisme pent 6tre freppant. 

II va da sot que la description qui pr6c&te n'esl donnfie qu'A tllre d'exemple, el que Vhomme 
5 (fci mfitler pourrall apporler des modifications, nolamment remplacer un moyen par un moyw 
d9Jlvalent, ou par substitution d'iqulvalents techniques, sans sortir du cadre de nnvention. 
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REVENDICATIONS 

1 - ProoUi pour confdrer h une surface (fun pan en b6ton Tdspect (fun pan de mur 
apparellli. carocUrls6 en oe que : 

• on imprime au Mton un relief analogue t oeluf (fun appareil avec des reliefs 
5 correspondant tw formes des matirlaux 6l6mentolre5 et das creux correspondant aux Joints da 
morller» 

- on colore les faces en relief correspondant aux faces extirieures des mater taux 
el6mentalres. en lalssanl au fond des creux la couleur naturelle du b6ton. 

2 - PnxASb selon la revendtcation U caractfirlsft en ce qua Ton utilise pour former le 
1 0 relief un coffraga souple notamment en caoutchouc. 

3 - Proo8d§ selon runs des revendtoduoris 1 cu 2, caract^risS en ce que I'cn emplole un 
colorant p^nMrant la Mton sur una certains profondsur. 

4 - ProcM6 selbn la revendlcatlon I , caractdrisd en ce que dans le cas tfune surface 
horizontale, on utilise un cyllndre marqueur pour former le relief, quand le b^ton n'est pas 

15 encore dur. 

5 - Constructions rtelisfes selon le procW des revendications 154. 



